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Mit keramischen Farben dekorierter Glaskeramikartikel 

M'rt keramischen Farben im Siebdruckverfahren deko- 
rierter Glaskeramikartikel, bei dem auf der Oberflache das 
Glaskeramikartikels mindestens zwei, zueinander korre- 
epondferende und aich zu einer geschlossenen, vollflachh 
gen Dekor-Bedeckung der Oberflache des Glaskeramikar- 
tikels erganzende, rasterformige Strukturelemente als ne- 
beneinander angeordnete Ferbauftrage aufgebracht atnd. 
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Beschreibung Ausstellungsraumen von Kiichcnstudios Qblich ist, unter 

Urastandeo die "Technik unter der Kochflache" fur den Be- 

Gegenstand der Erfindung ist ein mit keramischen Farben trachter bzw. den Benutzer sichtbar werden, und dessen as- 

im Siebdruckverfahren dekorierter GlaskeramikartikeL thetisches Empfinden stdren. 

Glaskerarnikartikel finden vieifache \ferwendung, z. B. S Urn diesen unerwunschten Hffekt zu vermeiden oder zu 

als temperaturwechseifestes (feuerfestes) Kuchengeschirr, reduzieren, muBten Streulicbtabdeckungen aufgebracfat 

und insbesondere auch als Kochflachen fUr Kuchenhenie. werden. Hiernei handelt es Rich urn eine dunkle Farhschicht, 

Diese Artikel sind im allgemeinen mit Dekoren versehen, die auf die Kochfl achenunterseite aufgebracbt wird und die 

sei es aus rein asthetischen Grtraden oder urn z. B. bei Koch- keine Durchsicbt mehr erlaubt. 

flachen die Kochslellen zu inarkieien. Als Farben fUr diese io 

Dekore werden keramische Farben auf Emaillebasis ver- 4. Die DE 44 26 234 CI vermittelt eine Losung dieser 

wendeu die nach konventionellen lechmken, wie z. B. mit- Problcme durcb eincn, mit keramiscbcn Farben deko- 

tels Siebdruck aufgebracbt und anschlieBend eingebrannt rierten Glaskeramikartikel, insbesondere eine Glaskc- 

werden. ramikkochflache, wobei auf dem Glaskenunikartikel 

Solcbe MaSnahmen und Giaszusammensetzungen zum is tiber einer ersten Farblage, die als Grunddekor 1 bis 

Dekorieren, Verzieren und Glasieten von Glaskeramiken 95% der Glaskeramikoberflache bedeckt, mindestens 

sind z. B. aus der DE 42 01 286 Al, derDE 36 00 109 C2, eine weitere Farblage angeordnet ist, die die erste Farb- 

der DE 35 OS 922 CI und der DE 34 33 880C2 bekannt. lage zumindest teilweise Uberlappt. 

Glaskeramik wird bekanntlich aus einem keramisierbaren 

Glas einer Zusammensetzung, wie sie beispielsweise aus 20 Doch auch bei einer Dekoration nach der 

der EP 0 220 333 Bl bekannt ist, durch eine Warmebehand- DE 44 26 234 CI liegen noch grofierc Teile der Oberflache 

lung nach einein bestiuumen Teinperdlur-Zeil-Prograimii unbedecki frci unci eskoinini bei langerer Verwendung einer 

(Keramisierung) erzeugt, wobei Temperaturen bis zu Kochflache zu Gebrauchsspuren in Form von Kratzero, zu 

1000°C erreicht werden kdnnen. Metallabrieb von den Tdpfen und zuweilen zu Oberflacbcn- 

Auch Kochflachen fur Kochmulden, z. B, aus Glaskera- 25 veranderungen des Glaskeramiksubstrates durch ungecig- 

raik oder Spezialglas, werden an inner Oberseite mit einem nete Reinigungsmittel, die auf den Kochflachen auffallig 

Dekor aus keramischen Farben versehen. Einerseits dient und storend wirken. 

dieses Dekor der Kochzonenmarkierung und damit der Un- Weiler befaBt sich die deutsche Patentschrift 

terscheidung zwischen Kalt- und HeiBbereichen der Koch- DE41 29 578 C2 mit einer im Siebdruckverfahren deko- 

flache, andererseits erfiJilt die Dekoration der Kochflache 30 rierten Giassch eibe, bei der das rasterartige Muster mit einer 

auch eine asthetische Funktion und ermoglicht den Gerate- Kombination von verschiedenen "Rastern, namlich einem 

berstellem durch das Anbringen von individuellen De- groben und einem feinen Raster, hergestelit wird (vgl. die 

signmerkmalen den Aufbau von eigenstandigen, unterschei- Anspriiche in Verbindung mit Spalte 2, Zeile 45 bis Spalte 3, 

dungsfahigen Produktlinien. Zeile 30, sowie die Figuren). 

Bis vor kurzem waxen 3 Varianlen der Dekoration von 35 Die deutsche Patentschrift DE 40 20 972 CI beschrcibt 

Glaskeramik-Kochflachen mittels Siebdruck moglich und ein Siebdruckverfahren fur Glasscheiben, bei dem wenig- 

auf dem Markt crhaltlicb: stens zwei cinandcr komplcmcntSrc Tcilflachcn des Dckors 

in wenigstens zwei aufeinanderfolgenden, Druckvorgangen 

1. Einfarbige, monochrome Dekoration mit geeigne- aufgetragen werden, wobei die erste Teilfl ache entlang we- 
ten keramischen Farben im HeiB- und Kaltbereich un- 40 nigstens einer Kante kantenbiindig zu der entsprechenden 
ter Verwendung von Defcorstrukturen verschiedenster ersten Glasscneibenkante, und die weiteren Teilflachen ent- 
Flachen- bzw. Belegungsgrade. Lang wenigstens einer Kante kantenbiindig zu einer anderen 

2. Fjnfarrrige/mehifarrrige Dekoration mit geeigneten Glasscneibenkante ausgerichtet werden und die einander 
keramischen Farben nur zur funktionellen Markierung komplementaren Teitflachen des Dekors sich wenigstens urn 
der Kochflache, insbesondere der Kochzonenbegren- 45 das MaB der Fiachentoleranzen der Glasscheiben gegensei- 
zung, aber z. B. auch der ResLwarmeanzeige oder des tig uberlappen (vgl. die Anspriiche in >ferbindung nut Spalte 
Firmenlogos, wobei die Giaskeramik-Oberflache so- 2, Zeilen 5 bis 61, sowie die Figuren). 

wohl im IleiBbereicb als auch im Kaltbereich grofi ten- Auch die europaischc Patentanmeidung EP 0 091 776 A2 

tcils undekoriert blcibt befaBt sich mit cincm Siebdruckverfahren fur Glasscheiben 

3. Mehrfarbige Dekoration mit geeigneten kerami- 50 (vgl. Seite 4, Zeile 8 bis Seite 5, Zeile 25). Auf Seite6,Zei- 
schen Dekorfarben, wobei beim Druck zwischen den ten 13 bis 18 dieser Schrift findet sich der Hinweis, daB auch 
verschiedenen Farben ein Abstand eingehalten werden ein Mehrfarbendruck moglich ist 

muBte, urn zu verhindem, daB Oberlappungen und In der deutschen Offenlegungsschrift DE3224349A1 

Dberschneidungen der Deluxe zustande kommen, die ist ein fur keramische Farben geeignetes Siebdruckol be- 

dann, nach damaliger Ansicht im praktischen Ge- 55 schrieben. das sich fur die Herstellung von feinen Farbra- 

brauch zum Abplatzen der Dekorschicht fllhren wOr- stem und reliefartigen Drucken auf keramischen Materialien 

den. eignet (vgl. Seite 3. Absatz 2). Dieses Siebdruckol verhin- 

dert ein Verlaufen der Farbpaslen nach dem Druck und er- 

Bei alien Kochflachen mit diesen Dekorvarianten werden ribt konturenscharfe Drucke, so daB auch ein Neben- und 

in Bereichen mit sparlichcr Dekoration hauflg Gebrauchs- 60 Ubereinander von Farben beim trichromatischen Vicrfar- 

spuren und Fingerabdnicke bemangelt, welche auf der weit- bendruck moglich ist (vgl. Seite 2, Absatz 2). 

gehend glatten, glanzenden Oberflache, insbesondere auch Die deutsche Patentschrift DE 33 20 141 C2 beinhaltet 

in Ausstellungs- und Verkaufsraumen sehr auffallig sind. ein Reproduktionsverfahren zur Herstellung mehrfarbiger 

Bei Glaskeramik-Kochflachen mit einer nur spariichen Dmcke, bei denen der Farbeindruck durch eine Vielzahl von 

Dekoration, d h. z. B. nur mit einer Kcchzonenmarlderung, 65 eingefarbten Hachenelementen entsteht, wobei die Bildfla- 

Restwarmeanzeige und einem Firmenlogo, kann in Einzel- che in gleich groBe Teilfl achen und jede Teilfl ache in neben- 

faUen, insbesondere auch bei Hnsatz von Halogenheizkbr- einander liegende Flachenelemente zeriegt wird (vgl. die 

pern sowie bei starker Bestrahlung von oben, wie sie z. B. in Anspriiche in Verbindung mit Spalte 3, Zeile 7 bis Spalte 4, 
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Zcile44). 

Aus keiner dieser Druckschriften geht jedoch ein Glaske- 
ramikartikel hervor, bei dem die zueinander korrespondie- 
renden rasterfbrtnigen Stnikturelemente einmal aus den 
Strukturelementen an sich (Positiv) und zum anderen aus 
den Zwischenraumen zwiscben den positiven Strukturele- 
menten (Negativ) bestehen. 

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe 2ugrunde, eine de- 
korierte Kochflacbe so writer zu verbessern, dafi die Auffal- 
ligkeil von FingerabdrUcken, evenluellen Gtbruucbsspuren 
und Kratzern weiter deutlich verringeit wird, wobei durch 
das Dekor auch ein wirksamer Schutz der Glaskeramik vor 
OberflacheobeschSdigung eireicht wild. ZusStzlich soli 
auch hier eine Unterseitenbeschichtung zur Streulichtabdek- 
kung uberfliissig geraacht werden. 

Weiter ist es Aufgabe der Erfindung einen farbigen Glas- 
keramikartikel zur Verfugung zu haben, (lessen Farbgebung 
vollkommen unabhangig vom unterliegenden Substrat ist 
und der die Farbe des unterliegenden Substrate an keiner 
Stelie mehr erkenneo IS6t. 

Diese Aufgabe konnte bisher nicht getost werden, da eine 
einheiliiche voUflacuige Bedruckung m keiner homogenen, 
optisch makellosen OberfUche ftthrt, und es bei zu groBen 
zusammenhangenden Bednickungsflachen zu Abplatzun- 
gen kam. 

Die Aufgaben der Erfindung werden dadurch gelost, daB 
auf der Oberflache des Glaskeramikartikels mindestens 
zwei, zueinander korrespondieiende und sich zu einer ge- 
schlossenen, vollflachigen Dekor-Bedeckung der Oberfla- 
cbe des Glaskeramikartikels erganzende, rasterformige 
Stnikturelemente als nebeneinander angeordnete Farbauf- 
trage aufgebracbt sind. 

Hierdurch entstehl der Eindruck einer vollflachigen Be- 
druckung und der Farbeindruck des unterliegenden Glaske- 
ramikartikels ist vollkommen aufgehoben. 

Im Idealfall liegen die iraterformigen Strukturen, die im 
Sicbruck als Farbauftragc nachcinandcr aufgebracbt wer- 
den, absolul exakt nebeneinander, so daB wirklicb eine ge- 
schlossene Dekor-Abdeckung der Oberflache des Glaskera- 
mikartikels gegeben ist. 

In der Praxis kann es aber vorkommen, daB die im Sieb- 
druck nacheinander erzeugten Farbauftrage nicht ideal ne- 
beneinander angenndnet sind. Es sind daher auch randliche 
ttberlagerungen, Dberlappungen und Oberdeckungen der 
Farbauftrage untereinander moglich. 

Allerdings darf diese Abweichung nur soweit gehen, daB 
fur den Betrachter trotzdem der Eindruck einer vollflachigen 
Bedruckung erhalten bleibt. 

Vortcilhaftcrwcisc sind die rastcrfbrmigen Strukturcle- 
mente auch nicht zu grob, insbesondere kleiner als maximal 
2 x 2 cm, urn Abplatzungen durch unterschiedliche Ausdeh- 
nungskoeffizienten von Substrat und Dekor zu vermeiden. 

Um dieses Problem der "Oberdruckung* der Farbauftrage 
der rasterformigen Struktur-Elemente zu minimieren, wird 
nach der vorliegenden Erfindung In ganz bevorzugter Aus- 
fUhrungsform vorgescblagen, daB die zueinander korrespon- 
dierenden raterfbrraigen Stnikturelemente, die als neben- 
einander angeordnete Farbauftrage aufgebrachl sind und die 
die geschlossene vollflachigc Dekor-Bedeckung ergeben, 
einmal aus den Strukturelementen an sich (Positiv) und zum 
anderen aus den Zwischenraumen zwiscben den positiven 
Strukturelementen (Negativ) bestehen. 

Sind beispielsweise Punkte die Stnikturelemente (oder 
auch das Rasterposibv), so sind die freien Raume zwischen 
den Punkten die zur geschlossenen, vollflachigen Dekorbc- 
deckung noch notwendigen Stnikturelemente (oder das Ra- 
stemegattv). 

Druckt man mittels Siebdruck zuerst ein solches Punktra- 
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ster als bunten Farbauftrag auf das Substrat, hier einen dun- 
klen Glaskeramikartikel, so ergeben sich farbige Punkte, die 
das Substrat dort abdecken. 
Kehrt man dieses rasterformige "positive" Struktureie- 
s ment phototechnisch um, so daB ein Negativ des Punktra- 
sters entsteht, sind es die zu den Punkten korrespondieren- 
den Stnikturelemente, die nun im nachfolgenden Siebdruck 
den Farbauftrag ergeben. 
Verwendet man nun im Siebdruckverfahren sowohl das 
to Positiv ones rdstafonnigen Struklurelemenls als einen 
Farbauftrag und anschlieBend passgenau das Negativ des 
gleichen Rasters als zweiten Farbauftrag, so entsteht eine 
vollflachig geschlossene Dekorbedruckung auf der Oberfla- 
che des Glaskeramikartikels. 
15 Die vorliegende Erfindung ist dabei grundsatzlich bei al- 
ien Arten von rasterformigen Strukturelementen anzuwen- 
den. 

Dabei k6nnen die korrespondierenden, rasterformigen 
Stnikturelemente, die als nebeneinander angeordnete Farb- 
20 auftrage aufgebracht sind, jeweils aus einer unterschiedli- 
che n Farbe bezuglich ihrer Zusammensetzung und/oder ih- 
res Farbeindruckes oder jeweils aus der gleichen Farbe be- 
stehen. 

Welche Farben und wclche Farbkombinationen optisch 
25 vorteilhaft, untereinander vertraglich und fur den jeweiligcn 
Bnsatzzweck geeignet sind, kann in Vorversuchen abge- 
klart werden. 

Beispielsweise ist die Auswahl der Dekor-Farben ent- 
scheidend dadurch beeinfluBu welcher Temperaturbelastung 
30 der dekorierte Glaskeramikartikel im Einsatz ausgesetzt 
werden wird. 

So sind bei Glaskeramikkochflachen vdllig unterschiedli- 
che Anforderungsprofile an die Dekor-Farben gegeben, je 
nachdem, welche Art der Warmequelle zum Einsalz kotniuu 

35 z.B. elektrische Strahlungsbeheizung, Halogenstrahler, 
Gasstrahlungsbrenner, induktive Beheizung, offene Gas- 
brenner und mogkchcrwcisc dcrcn Kombination, 

Sehr vorteilhaft und rnit vergleichsweise geringer Tfempe- 
raturbelastung kann die voUflachige Dekor-Bedeckung einer 

40 Glaskeramikkochflache insbesondere bei indukuver Behei- 
zung zum Einsatz kommen, da die dekorierte Kochflache 
hier nur den vergleichsweise niedrigen Temperaturen ausge- 
setzt wird, die vom heiBen Kochgeschirr bei der induktiven 
Beheizung an die Kochflache zuriickgegeben wird. Hierbei 

45 dllrften 280°C kaum erreicht werden. 

Ganz anders bei cLektrischer Beheizung oder bei Gas- 
strahlungsbrennern unter der Glaskeramikkochfiache. 

Ilier sind Ibmperaturbelastungen der Kochflache und des 
Dckors von auch 600 °C und hohcr durchaus mdglich. 

50 Manche Dekor-Farben sind auch untereinander nicht ver- 
traglich, z. B. weil sie im Kontakt zueinander bestimmte 
niedrigschmelzende Verbindungen ausbilden konnen, oder 
auch bei partieller Oberdruckung zu Abplatzungen neigen. 
Vbllfla'chige, geschlossene Dekorbedeckung nach der Er- 

55 findung bedeutet aber nicht, daB nicht durch Fenster oder 
Freilassungen in der sonst geschlossenen vollflachigen De- 
korbedeckung der Oberflache des Glaskeramikartikels 
Funklionsbereiche, wie Kocbzonen, Wannhallezonen, An- 
zeigenbereiche und Restwarmeanzeigen und/oder Schrift- 

60 aigc und/oder Symbole und/oder andere Kennzcichnungen 
definiert sind 

So kann es z. B. vorteilhaft sein, alle Kochzonen oder 
Kochzonen mil bestimmten Warmequellen vollkommen frei 
von jedem Dekor zu las sen, oder z. B. aus Griinden der bes- 
65 seren Warmeflbertragung im tiereich der Kochzone oder ei- 
ner Warmhaltezone nur ein rasterfdrmiges Strukturelement 
als Dekorauftrag aufzubringen und auf korrespondierende 
Stnikturelemente in diesem Bereich zu verzichten. 
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odcr SchriftzUge, und/odcr Symbolc und/oder andcrc 
Kennzeichnungen defimert sind. 



Hierzu 2 Seite(n) Zeichnungen 



10 



15 



20 



25 



30 



35 



40 



45 



50 



55 



60 



65 



- Leerseite - 



2EICHNUNGEN SECTH 1 



»•#•#+«#+••#•####•< 

»««•••••«••••••+#+< 

••###••••••••##+#» 

i •##•••••••+#• # • • • < 

##•••••••#•#••#••• 

»##•••»••#•+•••«••< 
••••••••##••«#•••• 

>•••••«•«•«•#•••#•< 

»••••••••••*••••••< 

)••#••+•••••••• •••« 

»##•••«««###*•#•##< 

>••#••#••#•#••«##•< 

»•••••••#••*••••••< 

••##•••#••••##•••# 



Nummer: 
IntCI. 8 : 

Veroffentlichungsteg: 



DE 197 28 881 CI 

C03C 17/22 

10. September 1998 




802 137/293 



ZEICHNUNGEN SEFTE 2 



Nommer: 
Int. CI. 6 : 

Veroffentlfcnungstag; 



DE1&7 28 881 CI 

C03C 17/22 

10. September 1998 




802137/293 



